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Klebestlft, bestehend aus elner formgebenden Gerttst- 
substanz, die aus einem Gel von Alkali- bzw. Aminonium- 
:3alzen aliphatischer Carbonsauren mit 8 bis 36 Kohlen- 
-stoffatomen in Wasser und/oder wassermischbareh organi- 
v.schcn LOsungsmitteln geblldet wird, und bckannten wasser- 
\ lOslichen bzw* was^erdispergierbaren Klebstoffen als Rler 
• '^0ende Kbmponente. 

2) Klebestift nach Anspruch 1, wobei der Gehalt des Gels 
..an 

a) Alkali- bzw* Ammoniums alz von aliphatischer Car- 
bonsaure etwa 2 bis 25, Insbesondere 5 bis 8 Ge- 
wichtsprozent J 

b) flQssiger Komponente etwa 25 bis 80^ insbesondere 
30 bis 70 Gewichtsprozentj 

c) Klebstoff 5 bis HO, insbesondere 20 bis 35 Oe- 
wichtsprozent, 

bezogen auf die Sunune der drei genannten Bestandteile^ be- 
tragen soil. 

3) Klebestift nach Anspruch 1 und 2, der als Gelbildner 
eine aliphatische Monocarbonsaure^ insbesondere eine Fett- 
saure mit 12 bis 22 Kohlenstoffatomen, enthait. 

4} Klebestift nach Anspruch 1 bis 3, der als Gelbildner 
Natriumstearat enthait« 

5) Klebestift nach Anspruch 1 bis ft, wobei zur Herstelluhg 
des Gels ein wassriges System vei*wendet wurde* 

HENKEL&CIE'. GmbH. 
i.A. 

(Dr* Haas)(Dr.Schulte Oestrich) 
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■den ^eraiiilbrltanz.Md Slner klebenden Komponente.. 

Bs I8t bekannt, iClebestifte auB Kautschuk, Harzen und Wach- 
aen herzustellen. Von dlesen Klebeatlften massen zur Durch- 
fflhrung der Klebung unter relatlv hohem Druckaufwand ober- . 
. . fiachliche Schichten abgerieben werden. Infolge dea hohen 
f ■ Druckes kann lelcht ein Brechen dea Stlftea selbst Oder eine 
Be^chadlgung der zu verklebenden Telle wie etwa von dOnnem 
Papier elntreten. 

^ Aufgabe der vorliegenden Brflndung war seiche Klebestlf- 
I Te zu finden. die lelcht auf Unterlagen aufgestrlchen werden 

kOnnen. alfcerungsbeatMndlg aind und zu einer raach anzlehen- 
; den Verklebung fUhren. 

Die Aufgabe wird geWst durch Klebestlfte, bestehend aua . 
einer formgebenden QerUstaubstanz, die aua einem Gel von 
Alkali- bzw. Ainmonlumsalzen allphatlscber Carbonsauren 
mlt 8 bis 36 Kohlenatoffatomen In Wasser bzw. Wasser ent- 
haltenden waasermlachbaren organlschen LOsungamitteln ge- 
blldet wlrd, und bekannten wasseriesllchen bzw. wasser- 
• -disperglerbaren Klebstoffen als klebende Komponente. 

Die carbonsauren kOnnen verzwelgt Oder unverzwelgt seln 
uHd Doppelblndungen oder einfache Substltuenten wle Chlor 
Oder Brom enthalten. Bevorzugt werden aliphatlsche Mono- 
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carbonsauren, InsbesOTdere Fettsfluren mLt 12 bis 22 TigtOm^ 
#toffatomen. DieBe kflnnen aus natflrlichen Petiefl o6w 9lm 
erhalten werden. Die Alkali- bzw* Amnonluffl'salze dcr C«2^«i9<*^ 
Bfluren Bollen in Wasser lasUch seln. Be^^onde^a gOnatlge 
tgebnisse werden mit Matrlumstearat erhaiten. 

l<n allgemelnen alnd auch die Natriumsalze der anderen Fett- 
sauren mit 12 bis 22 Kohlenstoffatpmeh bevorzugt, Es kOnnen 
aber auch Lithiumsalze, Xalisalze oder gegeberienfalls durch 
"fniedere Alkylreste substituierte AmmoniumsalaBa ata Oelblld- 
ner verwendet werden • 

Filr die Herstellung des gerQstbildenden Gels werden Alkali- 
bzw. Ammoniums alze der aliphatischen Carbonsaure in Wasser 
und/oder wassermischbaren LBsungsmitteln gelBst. Neben Mi- 
.achungen kfinnen auch mit Wasser raischbare organische Ltt- 
sungsmlttel oder Wasser allein verwendet werden. Bevorzugt 
Bind zur Herstellung des Gels wassrige Systeine. Als orga- 
nische LOsungsmittel kommen In erster Linle niedere ein- 
und mehrwertige Alkohole in Betracht, wic belspielsweise 
Methanol, Athanol, Isopropanol, Xthylenglykol und Glyzerin, 
In untergeordneter Menge kOnnen auch Butanol, Amylakohole 
und Benzylalkohol, ferner Dioxan, Acetonitril, Tetrahydro- 
furan, Dimethylf ormamid oder Dimethylsulfoxid verwendet. 
werden. Welterhin kommen als wassermischbare Ltfsungsmittel 
Ketone wie Ace ton, Methy lathy Iketon in Betracht- 

Fflr die erf indungsgemafien Klebstifte werden filmbildende 
wasser lOsliche bzw. wasserdlspergierbare Klebstoffa einge- 
setzt. Als v/asserlOsliche Klebstoffe kOnnen sowohl natdr- 
liche als auch synthetische Polymersubstanzen verwendet wer- 
den. Geeignet oind belspielsweise Salze von Polyacryl- und 
Hethacryloauren, Polyacrylamide bzw. Hischpolymerisate vori 
Acrylsmid mit N-alkylsubstituierten Acrylamiden sowie Poly- 
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vmylpyrrolidon. Hit Polyvinylpyrrolidon eines Molekular- 
gewlchts von ca. 500.000 bis 900.000 werde„.be^oj,4ers^gUn. 
ft! ErgabnlBse e«ielt. Weiterhln kSnnen Cellulosaderlva- 
tewle Methyl- and Xthylcellulose, Oxyathylcellulosa, Garb- 
oxyllylcenulose, abgebaute «asserl«sliche StRrlce und 
MthoxvUerte und propcxyllerte Starkedcrlvate. Garb oxyn.e thy 1- 

d^^^^^^^^ ve.we„det werden. Au.erde. .«nnen a s 

filinbildende Komponente Alginate Oder Dextran .ugeset.t war- 



den. 



p.rner kenn.n .U »«..r«.pergl«rbar. Kleb.toffe b^lsplel- 

clnu.Bl. SoJaBl. KokosBl, TalWl und Plsch«l modltl.i.r e 
Allesrth.r«. acryllert. Alkydharre, pcly.lnyla«tal. . Poly- 
"n^laceta;., PolyvlnyXbutyrat , Poly^inylttther. 
riorid, His;hpclymerlsat. de. VlnyX.hl.rld. It V^yllden- 

chlorld ...1. Polyacryl.«ur...t« »nd P.l,m.th.cryl.tur.- 

ester elnsesetsjt werden. 

Die Zusanmensetzung des Klebstiftes soli so gewahlt sein 
dafi eine nicht zu weiche Masse entsteht, die gut abreibbar 
i5t. Dazu soli der Gehalt an gelblldender Substanz, d.h. 
insbesondere des Alkali- bzw. An«noniun,8alze8 von aliphatl- 
schen Carbonsauren. etwa 2 bis 25. insbesondere 5 bis 8 
betragen. Die flUssige Komponente des Gels soil etwa 25 bis 
80 <. insbesondere 30 bis 70 betragen. Der Anteil an 
Klebstoffen soli sich zwischen etwa 5 bis i.0 U insbesonde- 
re 20 bis 35 Jt. bewegen. Die angegebenen Prozentzahlen sind 
Gewichtsprozente und beziehen sich auf die ^umme an gelbll- 
dender Substanz, an fltlssiger Komponente und Klebstoff . 

Neben den vorstehend erwShnten wesentllchen Bestandteilen 

Kannen die erfindungsgem^en Klebestifte noch 

stoffe enthalten. Als solche konunen beispi Isw ise die kle- 
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benden Harze in Betracht wle Kolpphbhlum-, txims^^ Ihden-^ 
Puran-. Ketone, Haleinat- imd. Sulf onamidharsc oder auch Ham- 
itof , Melamihv^ oder <Fheholharze . 



' AXs Hllf fistof f e kBnnen welterhln Weichmacher oder Peuchthal- 
i jper wie etwa Tri- und Tetraathylenglykol, Sorbit, Hannlt, 
I ^ilykosc und niedermolekulares Polyathylenglykol, nit einem 

kolekulargewlcht bis zu etwa 4.000 elngesetzt werden* Es kann 
iber auch beispielswelse das Glyzerin oder Olykol als Weich- 
macher eingesetzt werden. Diese Substanzen sind fUr einen 
' leichten, weichen Abrieb fOrderlieh. 

Auch kOnnen die erfindungsgemafien Klebestlfte In untergeoi^d- 
^..'netcr Menge Parbstoffe sowie ?lgnente enthalten. SchlleBllch 
' :*0nncn auch Oeruchsverbesaerer wie Plchtennadeiei, Eukalyptus 
* 'Isi, AnisOl, Benzaldehyd uaw. zugcaetzt werden. 

Zur Herstellung der erf IndungagemflBen Klcbestifte werden die 
einzelnen Komponenten zweckmaAlg unter ErwArmen auf Tempera- 
turen von 60 bis 93^ C miteinander vermischt. Nachdem eine 
homogene Miachung entstanden ist» wird die helfle Hasse in 
Poroen gegossen Oder durch clnen Extruder in einen Strang 
verforot und in Stflcke geechnitten. 

Die erfindungsgcjBfiBen Klebestifte gestatten einen aauberen, 
faden- und tropffreien Klebstoffauftrag. Durch den weichen 
I • ^Abrieb iflt ferner cin g^nOgender Rlebstoffauftrag gegeben, 

i .-^ '-ier eine schneiie verfilZMde Klebuhg bei Papier bewirkt. 

So lassen lich z^B> Potbklebungen ohrie' Yerichmutzuhgen der 
lildaaite sauber und leicht durchflihren. Es kOnrien porOse 
-^erkstoffe wie Papier der verschiedensten Arten und Dicken 
und auch dOhrie Pollen aus Metallen verklebt werden. . 
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Die Klebestifte besltzen elne ausgezeichnete Formfestig^ 
keit und lassen sich trotzdem lelcht auftragen. Die Be> 
sonderheit der GelDlldung eriaubt die Anwendung relatlv 

y '. 6;.- ■ , 
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BelBplel 1: 

In elriem ni.it Rlihrer' vera^eiieneti pveiii0S)^s^^ IX war- 

den 470 g V/asserj 1^0 g Qlyseriin iihd 70 g Natrlumstearajt 
am RadkflULlS unt'er B^Ohrenf Stuff ca> v^O^-f^V^erwarm^ e'twa 
' 4l Stunde war das Natrlumstearat In LOsung gegangen. An- 
:J^//schllelJend wurdeil 320 g Polyvinylpyrrolldon mit einem Mo- 
.;.;^|^3.ekulargewlcht von ca. 700^000 portionsweise In die helfie 
"^^^^Qaung gegeben. Die zunachst inhomogena Ml^/'hun^ wurde noch 
■ "^^io lange bei 90*^ C weitergertihrt' (6 Stunden), b^s eine wei*-.- 
^k^h^nd transparente und blasenfrele Xlebstoffmdsse ent- 
l^tanden war. Die viskose^ helfie Masse wurde danr. In Glas- 
irdhrchen (0 10 mm) gegossen. So erhaltene Klebeatlfte wur- 
Tden In HUlseni wie sie beispielsweise bei Llppenstiften 
Verwendung finden^ elngesetzt. 

Der erf Indungsgeraafie Klebestift lieB sich leicht und ohne 
Padenziehen auf die zu verklebenden Oberfiachen abreiben. 
Es wurde Schreibmaschinenpapier mit Potopapier, weifler 
Xarton mit Fotopapier und Schreibroaschinenpapier unterein- 
ander verklebt. Bereits nach 1 Minute war eine verfilzte 
Xlebung entstanden. Aufierdem wurden dflnne Messing- und 
Aluminiumfollen unter sich und mit Scbreibpapier und Pappe 
verklebt . 

Beisplel 2: 

50 g Natriummyristat wurden in 100 g Glyzerin, 80 g Wasser 
und ^170 g Xthanol gelOst und mit 300 g eines Mischpolymeri-^ 
^ Ifats aus Vinylacetat mit 20 % Vinyllaurat (K-Wert etwa 51) 
vermischt. Die Herstellung der Kleb st of f masse bzw. des Kle- 
bestiftes erfolgten wie im Beispiel 1 beschrieben, 

:geisplele 3 bis 61 

In einem mit Ktlhler und ROhrer versehenen heizbaren Olas- 
kolben wurden^ wie im Beispiel 1 beschriebeh^ verschiedene 
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KiBchungen der naJhstehend aufgefOhrten Deatandtelle her- 
gestellt. Die Kengen slnd In e angegebcn. In alien Pflllen 
wurder. gut abreibbare Klebestlfte erhalten, die nach 1 bis 
3 Klnuten zu verfllzten Papierklebungen fUhrten. 

Tabelle 



B2l- 

apiel 


Hatrium- 
stearat 


Oly- 
zerln 


Was- 
ser 


Poly- 
vlnyl- 
pyrro- 
lidon 


Ricinen- 

alkyd- 

harz 


ttthoxy- 
llerte 
Qlyko- 
se* 


Mg-K-Al- 
sillkat 


3 


7 




51 


32 




10 




k 


8 




Hi 


30 


5 




2 




8 




'<3 


30 


5 


11 




6 


7 




17 


27 


5 


11 





*) OH-Zahl 830 

**) feinstgeniahlener Plastorit 
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